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Wfissrige Kunststoffdispersion^ Varfahren zu ihrer Herstellung und aus der Kunststoffdispersion hergestelltes 
Anstrichmtttel. 

@ Eine wSBrige Kunststoffdisper^on auf der Basis eines 
Polymers mindestens etner olefmisch ungesattlgten Verbin- 
dung, die eine geringe Menge eines Glycidylethers enthSIt* 
eignet sich zur Herstellung eines Anstrichmittels. Anstriche, 
die mit diesem MiRel hergestetlt werden, sind durch eine 
verbesserte Na&haftung ausgezeichnet Das Polymer 1st ein 
Homopotymer Oder ein Copolymer, vorzugswelse eines 
Acrylsiureesters Oder eines Metha^lsSureesters. 
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KOECHST AKTIENGESELLSCKAFT KOE 81/F 161 Dr.EG/St 

VJiiBrige Kunststoff dispersion / Verfahren zu ihrer Her- 
stellung und aus der Kunststof fdispersion hergestelltes 
Anstrichmittel 



Die Erf indung bezieht sich au£ eine wafirige Kunststoff- 
dispersion auf der Basis mindestens einer olefinisch un- 
gesattigten Vcrbindung, ein Verfahren zur Her stellung 
dieser Kunststof fdispersion und ein aus der Kunststoff- 
dispersion hergestelltes Anstrichmittel . 

Es ist bekannt, daB die NaBhaftung von Anstrichf ilmen auf 
der Basis von waBrigen Kunststof fdispersionen dadurch 
verbessert werden kann, daB man den Dispersionen be- 
stimmte Additive .zufiigt* So wurde vorgeschlagen, bestinunte 
Salze von Acylestem der Hydroxymethanphosphonsaure als 
Additiv nit Emulgatoirv/irkung einzusetzen (vgl. deutsche 
Offenlegungsschrift 26 51 048 = US-Patentschrif t 4 169 086). 
Ferner ist beschrieben, daB ?olyglycidyla-.ine rait rainde- 
stens zv;ei Glycidylgruppen oder deren Salze als Additive 
in v;aBrigen Anstrichnitteln verwendet werden, wodurch man 
eine Verbesserung der NaBhaftung erreichen kann (vgl. euro- 
pSische Patentverof fentlichung 9110). 

Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einer waBrigen 
Kunststof fdispersion, die als f i3.inbildences Polymer ein 
Polymer mindestens einer olefinisch \ingesattigten Verbin- 
dung enthait und ein Zusatzmittel , durch dessen Verwendung 
die NaBhaftung von Anstrichf ilmen, die aus der Kunststoff- 
dispersion hergestellt werden, verbessert wird. 

Die Erfindung betrifft eine wSBrigc Kunststof fdispersion 
auf Basis eines Polymers mindestens einer olefinisch un- 
gesattigten Verbindung/ dadurch gekennzeichnetf daB sie 
besteht aus 

a) yo bis 99,8 Gowichtsprczcnt einer v.'UBrigen Dispersion 
einas Polymers mindrslisns einer olefinisch ungesattig- 
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ten Verbindung, wobei die Dispersion einen ublichen 
Emulgator und ein iibliches Dispergierhilf sroittel in 
Oblicher Menge enthalten kann und einen Feststoffge- 
halt von 30 bis 60 Gewichtsprozent und eine minimale 
Filmbildetemperatur von Null bis +50''C aufweist, und 

b) 0,2 bis 10 Gewichtsprozent eines Glycidylethers mit 
einem Epoxidwert von Oil bis 0,8. 

Ferner betrifft die Erf indung ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer wSflrigen Kunststoff dispersion auf der Basis 
eines Polymers mindestens einer olefinisch ungesattigten 
Verbindung, dadurch gekennzeichnet , daB 

a) 90 bis 99,8 Gev;ichtsteile einer wSBrigen Dispersion 
eines Polymers mindestens einer olefinisch ungesSttig- 
ten Verbindung, wobei die Dispersion einen Gblichen 
Emulgator und ein ubliches Dispergierhilf sroittel in 
tiblichcr Menge enthalten kann und einen Feststoffge- 
halt von 30 bis 60 Gsv.'ichtsprczent und eine rainimalc 
Filmbildetemperatur von Null bis +50*»C aufweist, und 

b) 0,2 bis 10 Gewichtsteile eines Glycidylethers mit 
einem Epoxidwert von 0,1 bis 0,8 

homogen miteinander vermischt werden. 

Der Feststoffgehalt der v/aBrigen Polymerdispersion 
(Komponente a) betragt Qblicherweise 30 bis 60 Gewichts- 
prozent, vorzugsweise 45 bis 55 Gev/ichtsprozent . Die 
minimale Filmbildetemperatur (MFT) der Dispersion liegt 
im Bereich von Null bis +50''C, vorzugsv/eise +10 bis 
+ 35''C. Die Polymerdispersion bildet den Hauptbestandteil 
dor erfindungsgemaBen Kunststoff dispersion, und zvjar zu 
90 bis 99,8 Gev/ichtsprozent, vorzugsweise 97 bis 99,5 
.Gev/ichtsprozent. 

Grundlage der Polymerdispersion ist ein Polymer minde- 
stens einer olefinisch ungesattigten Verbindung, ins- 
besondere cin Polymer mindestens eines Alkylcsters der 
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Acryl sSure Oder der Methacrylsaure irilt 1 bis 10^ voarzugs — 
weise 1 bis 8 Kohlenstof f atomen im Alkylrest. Besonders 
bevorzugt ist ein Copolymer aus einem Alkylester der 
Acrylsfiiire oder Methacrylsaure, dessen Alkylrest 1 bis 10 
5 Kohlenstof fa tome aufweist/ und einem Comonomer der For- 
mel (1) 

(1) — ^^ 

ist, in der R ein W^sserstof fatom oder ein Methylrest ist 
10 und (a) ein Wasserstof f atom, (b) ein Halogenatom, vor- 
zugsweise ein Chloratom, (c) einen Phenylrest, (d) eine 
Nitrilgruppe , (e) eine Carboxylgruppe oder Sulfogruppe, 
(f) einen Arainocarbonylrest , {g) einen Alkylcarboxyrest 
mit 2 bis 12, vorzugsweise 2 bis 10 Kohlenstof f atomen 
15 Oder (h) einen Alkoxyrest mit 1 bis 4 Kohlenstof f atomen 
bedeutet. 

Als Beispiele fxir solche Comonomere der Formel (1) seien 
genannt 
20 (a) define wie Ethylen, 

(b) Vinylhalogenide wie Vinylchlorid und Allylchlorid, 

(c) Vinylaromaten wie Styrol und Methylstyrol, 

(d) ungesattigte Nitrile wie Acrylnitril und Methacryl- 
nitril, 

25 (e) ungesattigte Monocarbonsauren wie AcrylsSure und 

Methacrylsaure sowie Vinylsulf onsaure , 

(f) ungesattigte Carbon saureamide wie Ac ry Is Sure amid , 
N-Methylolacrylsaureamid, Methacrylsaureamid und N- 
Methylolmethacrylsaureamid, ' * 

30 (g) Vinylester von aliphatischen Carbonsauren mit 2 bis 

12, .vorzugsweise 2 bis 10 Kohlenstof f atomen wie Vinyl- 
acetat, Vinylpropionat , Vinylbutyrat , Vinylpivalat , 
Vinylisononat r Vinyllaurat und. Vinyldecanate sov;ie 
Vinylester eines Gemisches yon Monocarbonsauren mit 

35 9 bis 11 Kohlenstof f atomen, 

(h) Vinylether wie Viny Imethy lether , Vinylethylether und 
Viny Ibutylether . 
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Ein wesentliches Merkmal der Erfindung ist die Tatsache, 
daB die wafirige Kunststoff dispersion einen Glycidylether 
(Komponente b) enthSlt, und zwar in einer Menge von 0,2 
bis 10, vorzugsweise 0,5 bis 3 Gewichtsprozent (bezogen 
kut die Kxinststof fdispersion) . Der Glycidylether weist 
einen Epoxidwert von 0,1 bis 0,8, vorzugsweise 0,2 bis 0,7 
auf. (Der Epoxidwert drUckt aus, wieviel Epoxidgruppen 
in 100 g des Harzes enthalten sind.) Der Glycidylether 
ist insbe sender e ein Reaktionsprodukt aus Epichlorhydrin 
und einem aliphatischen Alkohol mit 1,2,3 Oder 4 HydrajQri- 
gruppen; der Alkohol weist vorzugsweise selbst eine Epoxid- 
gruppe auf. Geeignete Alkohole sind beispielsweise Glycid, 
3-Methylolglycid (2, 3-Epoxy-butan-1 , 4-diol) und Glycerin; 
die zugehorigen Glycidylether haben Epoxidwerte von 0,2, 
0,5 und 0,65. Ferner eignen sich auch Glycidylether von 
Triinethylolpropan und von Pentaery thrit . 

Die Polymerdispersion enthait gegebenenf alls iibliche 
Emulgatoren, deren Menge im iiblichen Rahmen liegt und 
im allgemeinen 0,5 bis 20 Gewichtsprozent, vorzugsweise 
3 bis 10 Gewichtsprozent (bezogen auf die Polymerdis- 
persion) betrSgt. 

Geeignete Emulgatoren sind insbesondere anionische Emul- 
gatoren, vorzugsweise Alkalisalze oder Anunoniumsalze von 
Alkylsulfonsauren, Aryisulfonsauren oder Alkyla^lsulfon- 
sSuren sowie von den entsprechenden Schwef elsSufen, Phos- 
phorsauren oder Phosphonsauren; diese saurederivate ent- 
- halten gegebenenf alls zwischen der anionischen Gruppe und 
dem jeweiligen Kohlenwasserstof f rest, der vorzugsweise 
10 bis 18 Kohlenstoffatome aufweist, 5 bis 30 Ethylen- 
oxideinheiten. Beispiele hierfur sind Natriumlaurylsulf at, 
Natriumoctylphenolglykolethersulfat, Natriumdodecylbenzol- 
sulfonat, Natriumlauryldiglykolsulfat sowie das Ammonium- 
salz von oxethyliertem und sulfa tiertera Tri-t-butylphenol, 
t-Butylphenol oder Nonylphenol. 



Geeignete Dispergierhilf smittel (Netzmittel) sind insbe- 
sondere Salze/ vorzugsweise Alkalisalze Oder Ammonium- 
salze, von Polyacrylsaure,. Polymethacrylsaure# Poly- 
vinylsulf onsaure oder Polyphosphorsaure, z • Natrium- 
polyacrylatr Natriumpolymethacrylat/ Natriumpolyvinyl- 
sulfonat Oder Natriumpolyphosphat. 

Die erf indungsgemaBe Kunststoff dispersion wird in ein- 
facher Weise dadurch hergestelltr daB die einzelnen 
Komponenten in einem' MischgefaB, das eine gute Durch- 
mischung gev;ahrleistet, homogen miteinander vermischt 
werden, vorzugsweise durch Riihren. Dieses Vermischen ^ 
v/ird tiblicherweise bei einer Temperatur von 15 bis 30**C 
durchgefiihrt . ALs MischgefSB dient vorzugsweise ein 
RUhrgefSB; die RUhrgeschwindigkeit betrSgt im allge- 
meinen 50 bis 3000 Upm, vorzugsweise 100 bis 1500 Upm. 

Die Kunststoff dispersion v/eist einen pH-Wert von 6 bis 
9 auf • Die Viskositat der Kunststoff dispersion liegt im 
Bereich von 10 bis 3000 mPa-s, vorzugsweise 25 bis 
2500 mPa-s (gemessen bei einer Temperatur von 23 «C). Sie 
eignet sich als Grundlage von Anstrichmitteln/ insbe- 
sondere auf Alkydharzuntergrund, die Anstrichf ilme mit 
verbesserter NaBhaftung ergeben^ 

Die Prufung der NaBhaftung wird wie folgt durchgef uhrt : 
Die Kunststoff dispersion wird zu einer Farbe verSrbeit t, 
aus der mit Hilfe eines Rakels auf einem Alkydharzunter- 
grund ein Anstrich mit einer Schichtdicke von 200 um (naB) 
hergestellt wird. Der Anstrich wird 24 Stunden lang bei 
einer Tenpera'tur von 23**C und einer relativen Luf tf euchtig- 
keit von 50 % getrocknet und dann auf einer Abriebvor- 
richtung mit Hilfe einer sich hin und her bewegenden, 
nassen Schweinsborstenbiirste geburstet, wobei der Anstrich 
durch Zugabe von X\^asser feucht gehalten wird. Die NaB- 
haftung ist als gut zu bezeichnen, wenn der Anstrich nach 
mindestens 3000 Doppelburstenstrichen noch unbeschadigt 
ist. 
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Bei der Herstellung von Anstrichmitteln aus den erfin- 
dungsgemaCen Kunststof f dispersionen werden die iibLichen 
Zusatzstoffe eingesetzt, namlich Pigraente und FQllstoffe, 
Verdickungsmittel, Entschauraer, Verlaufhilf smittel/ 
5 Filmbildehilf smittel und Konservierungsmlttel. Als 

Pigmente und Fiillstoffe dienen insbesondere Titandioxid 
(Rutlltyp) , Baiiimsulf at , Calciumcarbonat , Calcium- 
Magnesium- Silica t und Kaolin. Geeignete Verdickungsmittel 
Bind Polyacrylsaure, . Acrylsaure/Metharylsaure-Copolymer, 
10 Copolymere aus MaleinsSurealkylhalbester und Alkylvinyl- 
ether oder Styrol sowie insbesondere Celluloseether wie 
Hydroxyethy Icelluiose , Methylhydroxyethy Icellulose , 
Methylhydroxypropylcellulose und Carboxymethylcellulose . 
Als Entschavaroer werden eingesetzt Tributylphosphat tand 
15 Polysiloxan, und als Verlauf shil£smittel eignen sich 
.insbesondere Glykol und Propylenglykol- ( 1 , 2) . tJbliclie 
Filmbildehilfsmittel sind Ethylglykol, Butylglykol, 
Ethylglykolacetat, Butylglykolacetat und Butyldiglykol- 
acetat. Geeignete Konservierungsmlttel sind insbesondere 
20 Handelsprodukte, die Chloracetamid enthalten oder 

Formaldehyd abspalten. Die Menge der Zusatzstoffe be- 
tragt insgesamt 2 bis 4 Gewichtsprozent (bezogen auf das 
Anstrichmittel) . 

25 Die folgenden Beispiele dienen zur nSheren Eriauterung 
der Erfindung. Prozentangaben beziehen sich jeweils auf 
das Gewicht.- 
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Beispiel 1 

3 g eines handelsiib lichen Epoxidharzes mit einem Epoxid- 
wert von 0,6 werden in 97 g eirier handelsiiblichen wSflrigen 
Dispersion eines Copolymers aus 30 % n-Butylacrylat vmd 
70 % Styrol/ die eine minimale Filmbilde temper a tur von 
0**C aufweist, eingeriihrt. Die RUhrgeschwindigkeit be- 
tragt dabei 100 Upm und die Temperatur 2 3**C. Die Dis- 
persion hat einen Feststof f gehalt von 50 %, einen pH- 
Wert von 8,5 und eine ViskositSt von 25 mPa*s. 

Beispiel 2 

1,5 g eines handelstiblichen Epoxidharzes mit einem Epoxid- 
wert von 0,7 werden in 98,5 g einer handelsiiblichen wSB- 
rigen Dispersion eines Copolymers aus 46 % 2-Ethylhexyl- 
acrylat und 54 % Styrol, die eine minimale Filmbilde- 
temperatur von IS^'C aufweist, eingeriihrt. Die RUhrge- 
schwindigkeit betragt dabei 100 Upm und die Temperatur 23*. 
Die Dispersion hat einen Feststof f gehalt von 50 %, einen 
pH-Wert von 8 und eine Viskositat von 2000 mPa-s, 

Beispiel 3 

1 g eines handelsiiblichen Epoxidharzes mit einem Epoxid- 
wert von 0,6 v/ird in 99 g einer handelsiiblichen wSBrigen 
Dispersion eines Copolymers aus 50 % Methylmethacrylat 
und 50 % n-Butylacrylat, die eine minimale Filmbilde- 
teinperatur von 12**C aufweist, eingeriihrt. Die Rtihrge- 
schwindigkeit betrSgt dabei 100 Upm und die Tempe- 
ratur. 23 ^'C, Die Dispersion hat einen Feststof f gehalt 
von 50 %, einen pH-Wert von 9 und eine. ViskositMt von 
2000 mPa's. - 
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Beispiele 4 bis 6 (Anwendungsbeispiele) 

Aus den nach den Beispielen 1 bis 3 erhaltenen Kunststoff- 
dispersioncn werden Anstrichf arben hergestellt. Dazu wer- 
den jeweils 100 g der Kunststoff dispersion in einem 
Dissolver mit folgenden S toff en vermischt: 

5/0 g Wasser 

5,2 g eines handelsiiblichen Netzmittels 

(Gemisch aus Natriumpolyphosphat und Natrium- 
poly acrylat) 
0,4 g eines handelsiiblichen EntschSuiners 
(Polysiloxan) 
36,0 g Titandioxid, Rutiltyp 

0,4 g eines handelsiiblichen Konserviemngs- 

itiittels auf Chloracetamid-Basis 
3,4 g Butyldiglykolacetat 
4,7 g Propylenglykol-(1 ,2) 

3,1 g eines handelsiiblichen Verdickungsmi'ttels 
(Copolyirer aus Acrylsaure und Methacryl- 
saure) 

1,7 g Natronlauge, 10-%ig 

8,6 g eines handelsiiblichen Polypropylenwachses 
mit eiiiem Schmelzpunkt von IIC^C 



Die jeweils erhaltene Anstrichf arbe wird auf Ihre NaB- 
haftung gepriift. Die Anstriche auf der Grundlage 'der 
nach den Beispielen 1 bis 3 erhaltenen Kunststof f dis- 
persionen sind nach 5000 Doppelbiirstenstrichen noch 
unbeschadigt . 
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PATENTAN S FR'dCHE : 

1. WaBrige Kunststoff dispersion auf Basis eines Polymers 
mindestens einer oleQiisch ungesSttigten Verbindung, 
dadurch gekennzeichnet , daB sie besteht aus 

a) 90 bis 99,8 Gev;ichtspro2ent einer v/aBrigen Disper- 
sion eines Polymers mindestens einer olefinisch 
ungesattigten Verbindung, wobei die Dispersion 
einen iibltchen Emulgator und ein tibliches Dis- 
pergierhilf smittel in iiblicher Menge enthalten 
kann und einen Feststof f gehalt von 30 bis' 60 Ge- 
wichtsprozent und eine . minimale Filrabildetempe- 
ratur von Null bis +50**C aufweist, und 

b) 0,2 bis 10 Gewichtsprozent eines Glycidylethers mit 
einem Epoxidwert von 0 , 1 bis 0/8. 

2. Kunststoff dispersion nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Polymer ein Polymer mindestens eines 
Alkylesters der Acrylsaure oder Methacrylsaure ist, 
dessen Alkylrest 1 bis 10 Kohlenstof f atome aufv/eist. 

3. Kunststof fdispersion nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Polymer ein Copolymer aus einem Al- 
ky lester der Acrylsaure oder Methacrylsaure, dessen 
Alkylrest 1 bis 10 Kohlenstof f atome aufweist, und 
einem Comonomer der Formel (1) 

(1) CH2^ CR 

ist, in der R ein VJasserstof f atom oder ein Methylrest 
ist und R^ (a) ein VJasserstof f atom, (b) ein Halogen- 
atom, (c) einen Phenylrcst, (d) eine Nitrilgruppe , 
(e) eine Carboxylgruppe oder Sulfogruppe, (f) einen 
Aminocarbonylrest / (g) einen Alkylcarboxyrest mit 2 
bis 12 Kohlenstof fatoracn oder (h) einen Alkoxyrest 
mit 1 bis 4 Kohlenstof fatomcn bedeutet. 
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kuhststoff dispersion nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daU der Glycidylether ein Reaktionsprodukt 
aus Epichlorhydrin und, einem aliphatischen Alkohol 
mit 1,2, 3 Oder 4 Hydroxy Igruppen ist. 

KuTxststoff dispersion nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Alkohol eine Epoxidgruppe aufweist. 

Verfahren zur Herstellung einer waBrigen Kunststoff- 
dispersion auf der Basis eines Polymers inindestens . 
einer olefinisch ungesattigten Verbindung, dadurch 
gekennzeichnet , daB 

a) 90 bis 99,8 Gewichtsteile einer waBrigen Dispersion 
eines Polymers mindestens einer olefinisch unge- 
sattigten Verbindung, wobei die Dispersion einen 
iiblichen Emulgator und ein vibliches Dispergier- 
hilf smittel in iiblicher Menge enthalten kann und 
einen Feststof f gehalt von 30 bis 60 Gewichtsprozent 
und eine minimale Filmbildetemperatur von Kull bis 

aufvcistr und 

b) 0,2 bis 10 Gewichtsteile eines Glycidylcthers mit 
einem Epoxidvrert von 0,1 bis 0,8 

homogen miteinander vermischt werden. 

Anstrichmittel auf Basis einer vjafirigen Kunststof f- 
dispersion,. dadurcK gekennzeichnet, daB die Kunst- 
stof f dispersion eine Kunststof f dispersion gemaB An- 
spruch 1 ist* 



EuropSisches 
Qjn Patentamt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



no 



EP 82105744.5 



Kaiegoria 



einschlAgige dokumente 



Kenrasichnung oes Ookumenlft mtt Angabe. soweii erioraerlicr. oe' 
ma6get)lichenTaile 



DE - A - 2 056 934 (ARFA ROHREN- 

WERKE AG) 

+ Gesamti Insbesondere Patent* 
anspruch 1 + 

EP " A1 " O 009 110 (BASF AKTIEN- 

GESELLSCHAFT) 

+ Gesamt, insbesondere Patent- 
anspruch + 



AT - B - 294 997 (HENKEL & CIE. , 

G24BH) 



+ Gesamt, insbesondere Seite 1 , 
Zeileii 4-6; Patentanspruch 1 H 



Detrifft 
Anspruch 



,6,7 



1-3,6,7 



1 ,6,7 



Der vorttegende Reeherchenbericht wurde fiir alle PatentansprOche erstettt 



KLASSICIKATION DER 
ANMELDUNG (Int Q.I 



C 09 D 3/727 
C 09 D 7/12 
C 09 D 5/02 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE (Int Cl 



C 09 D 



KATEGORIE DER 
GENANNTEN DOKUMEhTTE 



X: von b»8ona«r»r Badautung 

allein Detracfttel 
Y: von besonderer Bedeutung in 
Verbindung mit etner anderen 
Veroftentlicnung darsatban 
Kategorta 
A: technolOQischer Hintergrund 
O: nichtscnriftliche Otfenbarung 
P; Zwischenlitaratur 
T: der Ertindung zugrunde he- 
ganba Theorien Oder Grund* 
satze 

E: Siteres Patantookumant. das 
jedoeh erst am oder nach dem 
Anmeldadatum verdffentlicht 
woraen ist 

D: tn der Anmeldung angeliihrtas 
Dokument 

L. BUS anoern Griindan anga- 
f uhrtas Dofcunianl 



& : Mitglied dar gleichen Patent- 
lamilie. Qbereinstimmendes 
Dokument 



Recherchenon 



WIEN 



AbscniuBcatunn der Recherche 

08-10-1982 



Pruler 



PAMMINGER 



EPA lerm 1 603.1 06.78 



